05/25/2007 11:57 FAX 2022937860 



SUGHRUE MION PLLC 



(2)003/006 



AMENDMENT UNDER 37 C J\R. §1 .312 Attorney Docket No.: Q79440 

Application No.: 10/759,139 

AMENDMENTS TO THE SPECIFICATION 

Please replace Table 1 at page 43 and Table 2 at page 44 with the following clearer 
copies of Tables 1 and 2: 
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Table 2 





Sample 


Oxygon permeability 
(crOW-day-atm) 


Water vapor 
pexme ability 


Surface 






23X0*RH 


23*C90%RH 


(tfm'-day) 


concHtioa 


Example 1 


1 


O.03 Or lower 


0.02 or lower 


O.02 or lower 


Good 


Example 2 


2 


O.02 or lower 


0.02 or lower 


0.02 or lower 


Oood 


Exam pi » 9 


3 


0.06 


0,08 


0.08 


Qood | 


Example 4 


4 


0.08 


0.15 


0.12 


Oood 


Example 5 


5 


0.09 


0.1 


0.12 


Good 


Example 8 


6 


0.04 


[ 0.08 


0.06 


Good 


Example 7 


7 


0.08 


0.08 


0.07 


Oood 


Example 9 


8 


0.03 


0.04 


0.04 


Good 


Example 9 


• 


0.05 


a 08 


0.05 


Good 


Example 10 


10 


0.05 


0.07 


0.05 


Good 


Example 11 


11 


a 19 


0.13 


ai2 


Good 


Comparative 

Example 1 


Comparative 
Sample X 


0.15 


2.5 


0.21 


Good 


Comparative 
Example 2 


Comparative 
Sample 2 


aw 


0.52 | 


0.10 


Good 


Comparative 
Example 3 


Comparative 
Sample a 


0.35 


15.8 


0.40 


Good 


Comparative 

Example 4 


Comparative 
Sample 4 


0.18 


0.36 


022 


Good 


Comparative 
Examples 


Comparative 
8ample5 


oa? 


152 


0.42 


Good 


Reference 
Example 1 


Support A 


296 


848 


a4i 


Good 


Reference | 
Example^ 


Support B 


0.0 


0.64 


Olio 


Good 
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